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(54) Title: COMPOSITIONS USEFUL FOR PREVENTING AND/OR COMBATTING FIRE 
(54)Titre: COMPOSITIONS UTILES A LA PREVENTION ET/OU A LA LUTTE CONTRE LE FEU 
(57) Abstract 

The present invention relates to compositions useful for preventing and/or combatting fire as well as to the application of 
said compositions for preventing and/or combatting fire. The invention discloses a concentrated composition useful after dilu- 
tion and dissolution or dispersion in a substantially aqueous medium for preventing and/or combatting fire, said composition 
comprising a clay, optionally a retardant agent, one or a plurality of corrosion inhibitors), and anticryptogamic agent and/or a 
dye, and characterized in that: a) it contains fibres of vegetable origin comprising a majority of natural cellulose fibres and, b) the 
quantity of said fibres with respect to the whole (fibres + clay) is between 10 and 90 % (by weight). 

(57)Abrege 

La presente invention concerne des compositions utiles a la prevention et/bu i la lutte contre le feu. L'invention a egale- 
ment trait a ^application desdites compositions a la prevention et/ou a la lutte contre le feu. II est propose une composition 
concentree, utile apres dilution et dissolution ou dispersion dans un milieu essentiellement aqueux a la prevention et/ou a la lutte 
contre le feu, comprenant une argile, le cas echeant, un agent retardant, un ou plusieurs inhibiteur(s) de corrosion, un agent anti- 
cryptogamique et/ou un colorant, caracterisee en ce que: a) elle renfenne des fibres d'origine vegetale comportant une majoritfc 
de fibres de cellulose natureile et b) la quantity desdites fibres par rapport a l'ensemble (fibres + argile) est comprise entrc 10 et 
90 % (en poids). 
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COMPOSITIONS UTILES A LA PREVENTION 
ET/OU A LA LUTTE CONTRE LE FEU 



5 La presente invention conceme des compositions utiles a la prevention et/ou a 

la lutte contre le feu. 

L'invention a egalement trait a l'application desdites compositions a la 
prevention et/ou a la lutte contre le feu. 

10 Le caractere devastates, tant pour 1'environnement et l'economie en general, 

du feu non contrite et, en particulier des incendies de forets, de taillis, de 
broussaUles et de garrigues reste toujour* une preoccupation majeure dont le risque 
pour les personnes vivant, sejournant ou intervenant dans ces zones n'est plus a 
demontrer. 

15 n est Men connu du public, et ce depuis longtemps, qu'il est parfois possible 

d'arreter ou d'empecher le developpement d'un tel sinistre, soit en refroidissant la 
matiere combustible se trouvant sur le site, soit en la coupant de toute source de 
comburant favorisant sa combustion, soit en conjuguant les deux types 
d'interventions. 

20 n est ainsi tout a fait usuel de mettre en oeuvre, sur les sites en feu, de 1'eau 

dont les principales fonetions bien connues sont les suivantes : 

- refroidir le milieu traits ; 

-procurer un effet d'isolement localise du site en flamme en le coupant, au 
moins temporairement, de sa source de comburant des lors qu'elle est 
vaporised, en chassant l'air present par le volume gazeux ainsi develop^ et 
en empechant, au moins momentanement, l'air de se renouveler. 
Bien que l'eau reste le moyen privilegi6 pour combattre le feu, de nombreuses 
propositions ant&ieures ont vise" a renforcer ses effets ignifugeants par introduction 
de divers agents ou ingredients susceptibles d'induire l'un et/ou 1'autre des processus 
30 ci-apres : 

- favoriser la penetration de l'eau dans les materiaux combustibles a proteger, 

- favoriser la formation de couches d'eau plus iraportantes sur les surfaces a 

proteger, 

- retarder la pyrolyse et la combustion des materiaux combustibles, 
-6ventuellement, require la corrosion des equipements de stockage, de 

transport et/ou de manutention desdites compositions. 



25 
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Ainsi dans Ie brevet US 3,334,045 il a &t& proposd une composition aqueuse 
retardatrice de pyrolyse et/ou de combustion utiiisable lors des largages aeriens en 
vue d'&ablir des barriferes anti-feu. Ladite composition xenferme un agent 
6paississant capable d'augmenter la viscosity de l'eau et qui est une argile bentonite 
5 de sodium pr£-hydrat6e k raison de I k 9% en poids (par rapport k l'eau), et un sel 
retardant teis Ie phosphate de monoammonium, Ie phosphate de diammonium et Ie 
sulfate d'ammonium k raison de 10 k 25 % en poids par rapport k l'eau. 

La viscosity maximale de la composition ne doit pas gener Ie pompage de 
celle-ci. 

10 n a 6galement 6t6 propose dans le brevet US 3,409,550 une composition 

aqueuse retardante utiiisable lors des largages aeriens ; ladite composition renferme 
de l'eau, un agent <5paississant miscible k l'eau, du phosphate de diammonium et du 
• sulfate d'ammonium dissous, en proportions par ailleurs pr&isees, dans l'eau ; elle 
se pr&ente sous forme d'un gel aqueux dont Ie pH est compris entre 6,5 et 7,5 et 

15 dont la viscosity est d'au moins 1000 centipoises. 

Divers agents r&Iucteurs de corrosion peuvent etre presents dans la 
composition en cause. Si divers agents epaississants sont mentionnes, l'utilisation a 
cette fin de carboxym&hylcellulose y est preconisee. D'autre part, une teneur 
minimale de I'ordre de 120 g de sels d'ammonium par litre de solution y est 

20 recommandfe (1 livre par gallon). 

Plus recemment, il a 6t6 proposd (cf US 4,822,524) d'incorporer k une 
composition retardante specialement adaptee pour Papplication aerienne une quantity 
mineure (de I'ordre de 0,008 H,l % en poids) de gomme xanthane pour en 
am&iorer la stabilite k long terme et les caracteristiques d'adh&ion a la surface de la 

25 vegetation. La composition en cause renferme par ailleurs un sel retardant choisi 
parmi Ie phosphate d'ammonium, les polyphosphates d'ammonium et le sulfate 
d'ammonium, un dpaississant k base de gomme de guar et un vecteur liquide 
aqueux. Cbmpte tenu de la teneur en sels d'ammonium (phosphate et/ou sulfate) des 
compositions concentrees et des taux de dilution pr&onis6s avant usage, la mise en 

30 oeuvre de ces compositions, dont I'int&et de principe n'est pas conteste, se traduit 
en pratique par des difficultes, voire par des impossibility, k concilier une viscosity 
satisfeisant k la necessity de pompabilitg, un rendement de d£pdt optimal sur la 
vdg&ation, un effet d'ignifugation de la vegetation sans deverser des quantity 
abusives de phosphates susceptibles de nuire k l'environnement ainsi traits. 

35 En parallfele, de nombreux. travaux anterieurs ont porte sur l'inhibition de la 

corrosion induite par ce type de compositions et ont propose k cette fin divers 
additifs (cf US 3,223,649 ; US 3,275,566 ; US 3,338,829 ; US 3,350,305 ; 
US 3,364,149 et US 4,176,071). 
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D'autres travaux anteneurs ont tente* de modifier la viscosite" de compositions 
retardantes par adjonction de composes polymenques de synthese (cf. 
US 4,101,485). 

Malgre" les recherches extensives qui ont pu etre conduites depuis de tres 
5 nombreuses annees dans le ddmaine des compositions utiles a la prevention et/ou a la 

lutte contre le feu, le probleme de la lutte en cause avec le moins possible de 

composes organiques et/ou mineraiix Strangers ou exogenes a l'eau n'a pas, a la 

connaissance de la demanderesse, 6t6 encore formula et il ne semble pas que des 

solutions aient pu etre anterieurement proposees. 
o La presente invention concerne une composition utile a la prevention et/ou a la 

lutte contre le feu dont l'efficacite* est sensible meme a des teneurs en extrait sec tres 

faibles (infeneures ou egales a 6 % en poids) dans un vecteur aqueux. 

De ce fait, il devient possible de mettre en oeuvre des compositions retardantes 

dans les processus de lutte au sol, sans risquer de nuire abusivement a 
5 l'environnement en y deversant de fortes quantites de composes chimiques, la 

concentration effectivement utile d'agent retaidant pouvant etre tres faible dans les 

compositions selon l'invention. 

Prise dans son premier aspect, l'invention a pour objet une composition 

concentree, utile apres dilution et dissolution ou dispersion dans un milieu 
) essentiellement aqueux, a la prevention et/ou a la lutte contre le feu, comprenant une 

argile, le cas echeant, un agent retardant, un ou plusieurs inhibiteur(s) de corrosion , 

un agent anticryptogamique et/ou un colorant, caracterisee en ce que 

a) elle renferme des fibres d'origine veg6tale comportant une majorite* de 

fibres de cellulose naturelle et 
J b) la quantite desdites fibres par rapport a l'ensemble (fibres + argile) est 

comprise entre 10 et 90% (en poids). 



Une caractenstique essentielle de la pr&ente invention reside dans la presence 
de fibres d'origine veggtale comportant une majority de fibres de cellulose naturelle. 
On entend par fibres d'origine veg&ale comportant une majority de fibres de 
cellulose naturelle, des melanges de fibres comportant au moins 50% (en poids) de 
fibres de cellulose, traitees par des proc&les physiques de dflitage, des precedes 
thermomecaniques ou chimiques. 

La nature precise des fibres de cellulose n'est pas critique. Ainsi les fibres en 
cause peuvent provenir de sources diverses, telles les fabrications papetieres, y 
compris de la recuperation de vieux papiers ou papiers journaux et d'especes 
v6g6tales diverses, en particulier de copeaux de bois d'especes resineuses ou 
feuillues, et se presenter sous une forme plus ou moins raffinee, c'est a dire 
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d&arrassees au prealable de tout ou partie de la lignine qu'dles renferment a 1'etat 
brut. 

On prefere recourir a des fibres provenant d r espeees feuillues, delignifiees et 
faiblement raffinees susceptibles d'offtir un meilleur gonflement dans l'eau. 

Si la dimension moyenne des fibres peut varier dans de larges liraites, on 
prefere recourir a des fibres dont moins de 5% ont une longueur supeneure ou egale 
i 3 mm, des fibres plus longues ayant tendance a former des amas et a se d<5mouiller 
lorsqu'elles se trouvent dans un vecteur aqueux. 

En outre, la presence d'une proportiott importante (supeneure a 50%) de fibres 
trop courtes (inferieures a 500 microns) conduit a une sedimentation trop rapide des 
compositions diluees ce qui ne parait pas souhaitable lors de Ieur utilisation. 

Selon une variante avantageuse, on utilise des fibres dont au moins 50% ont 
une longueur comprise entre .200 et 1500 microns et qui presentent, de preference, 
15 un rapport L/D superieur ou egal a 10. 

A titre d'exemples de fibres susceptibles de convenir a la preparation des 
compositions selon l'invention, on peut citer les fibres de cellulose commercialisees 
par la societe CELLULOSE DU PIN sous l'appellation TLUFFOSE HD* , celles 
commerciaHsees par la soctete SADLAT sous rappellation "SADLAFLOC- S20" et 
20 celles commercialisees par la soci6t6 CEIXUU)SE-FUI^TOFF-FABRIK sous les 
denominations "TECHNOCEL 200C" et "TECHNOCEL 400C". 

Les compositions a base de fibres de cellulose "pure" commercialisees par la 
society CEIXULOSE-FULSTOFF-FABRIK sous les denominations "TECHNOCEL 
200C"ou "TECHNOCEL4()0C"sontplusparticim^rementpreferees 



25 
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Les compositions selon la presente invention renfennent egalement au moins 
une argile. 

A titre d'exemples d'argiles susceptibles de convenir a la preparation desdites 
compositions on peut citer : des materiaux argUeux , lamellaires ou phylliteux , tels 
la montmorillonite, la bentonite, la kaolinite, 1'illite et la beidelite et des argiles, a 
feuillets discontinus ou fibreuses, telles l'attapulgite et la sepiolite, et leurs 
melanges. D est preferable que les argiles utilisees soient exemptes de matieres 
abrasives ; il est souhaitable que Ieur teneur en silice soit inferieure a 0.5% en 
poids. On recourt avantageusement aux argiles eonnues pour avoir un fort taux de 
gonflement dans l'eau et/ou presenter un comportement thixotrope avec un seuU 
d'&oulement en presence d'eau, teUes l'attapulgite et la sepiolite et, de preference, a 
la sepiolite. 
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Une autre caractenstique essentieUe de la presente invention reside dans la 
quantity precise des fibres de cellulose presentes par rapport a l'ensemble (fibres + 
argile). 

Comme indiquS en tete du present memoire, cette quantite* doit etre comprise 
entre 10 et 90% en poids. Cette quantity est avantageusement comprise entre 20 et 
80% en poids. 

Les compositions selon la presente invention peuvent renfermer un agent 
retardant. Ces agents sont des composes Men connus de l'homme de l'art qui pourra 
se reTerer pour plus amples informations a leur sujet a l'ouvrage "The Chemistry & 
Uses of Fire Retardants" de J. W. Lyons (en particulier, pp. 149-156). A titre 
d'exemples de tels composes on peut titer les phosphates mono- et diammoniques, 
les polyphosphates d'ammonium, le sulfate d'ammonium, le borax, I'acide 
sulfamique et ses derives tel le sulfamate d'ammonium, et leurs melanges. 

Si la quantity precise d'agent retardant n'est pas critique lore de la mise en 
oeuvre des compositions, U est avantageux que dans les compositions en cause cette 
quantite" soit superieure ou egale a 30% (en poids) par rapport a celle des fibres. 

Comme indique" en t&e du present memoire, un avantage prdsente par les 
compositions selon la presente invention, pr&es a l'emploi, reside dans le fait que la 
teneur en agent retardant peut 6tre alors infeneure ou egale a 5% en poids ; une 
quantity superieure ou egale a 0,5 % en poids peut ?tre preconisee. De preference, 
cette quantity est comprise entre 0,5 et 2 % ( en poids). 

Les compositions selon la presente invention peuvent bien entendu se 
presenter sous diverses formes etant rappele ici, par souci de clarte, qu'au moment 
de leur application a la prevention et/ou la lutte centre le feu et en particulier, contre 
l'incendie de foret, elles se trouveront sous forme d'une dispersion aqueuse, l'eau 
repr&entant la majeure partie dans cette forme de pr&entation pr&e a l'emploi. 

Les compositions en cause, avant leur utilisation, peuvent se presenter sous 
forme massique de blocs de consistance pfiteuse (telle celle d'un mastic), de 
briquettes compactees, de plaquettes ou feuilles, ou sous forme particulaire telle des 
poudres, des flocons, des granules, des pastilles, des joncs plus ou moins durcis, par 
exemple par sechage, ou sous forme d'un gel plus ou moins visqueux, d'une 
dispersion ou d'une solution concentree, l'eau representant la majeure partie dans 
ces presentations et l'extrait sec ne representant qu'une partie mineure en poids, 
mais essentieUe a la bonne marche du proceed de prevention et/ou de lutte contre 
l'incendie. 
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Un avantage des compositions selon Hnventibn se pr&entant sous forme 
massique ou particulaire r&ide dans le fait qu'dles sont aisement dispersables, voire 
dSitables dans un vecteur liquide aqueux. 

Une categoric particuliferement avantageuse de compositions selon 1'invention 
5 est constitute par ceUes qui renferment : 

-de Ik 20% et, de preference, de 2 k 10% en poids (compt£ en extrait sec, 
mesurd aprfcs s&hage k 40°G environ) d'une composition dont 1'extrait sec vient 
d'Stred&ritet 

- de 80 k 99% et, de preference, de 90 k 98% en poids d'eau. 
io De telles compositions (speciality ou compositions pretes k Temploi) sont 

facilement diluables, si besqin en est, dans un vecteur aqueux ; la dilution peut en 
etre faite avec une grande precision. 

De preference, les compositions pretes k Temploi presentent une viscosite 
mesuree au viscosimfctre Brookfield RTVD (corps mobile n°3, vitesse de rotation : 
15 10 tours/minute) comprise entre 500 et 3 000 mPa.s et, de preference, entre 1500 et 
2500mPa.s. 

En effet de telles compositions pr&entent l'avantage supplementaire d'etre 
pompables, ce qui rend leur emploi d'autant plus aisd avec les equipements 
pr&xistants. 

20 

Des compositions selon la pr&ente invention se prtsentant sous d'autres 
formes evoqu&s ci-avant seront amen&s sous forme d'une dispersion aqueuse, au 
moment de leur application k la prevention et/ou la lutte contre le feu et en 
particulier, contre l'incendie de for£t, l'eau repr&entant alors la majeure partie dans 
25 cette forme de presentation prete k Pemploi, la teneur en extrait sec representant 
alors de 1 a 20 et , de preference de 2 k 10% en poids. 

Dans une forme prSte k I'emploi et particuliferement avantageuse, les 
compositions prfeentent une teneur en extrait sec inferieure ou egale k 6% en poids. 

30 Les compositions selon la prfeente invention peuvent bien entendu renfermer 

des quantitfe mineures d'autres additifs tels que, un ou plusieurs inhibiteur(s) de 
corrosion, un colorant, un agent anticryptogamique, selon le cas, un agent moussant 
ou un agent antimousse. La quantity totale de ces divers additifs n'excedera pas 
normalement 1 % en poids de la composition pr&e k 1'emploi. 

35 

Bien entendu, la presence de ces divers additifs reste facultative et leur 
incorporation peut etre accomplie k divers stades, soit dans la partie constituant 
l'extrait sec, soit dans l'eau avec laquelle r extrait sec ou une composition concentree 
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sera dilue\ En effet, comrae les compositions en cause renferment peu de 
phosphates, elles presehtent, en presence d'eau, un pH neutre ou legerement 
basique, de l'ordre de 7 a 8. De ce fait, lorsqu'elles sont mises en contact avec des 
metoux ferreux, elles ne provoquent pas de corrosion visible de ces demiers. Par 
ailleurs dans la zone de valeurs de pH indiquee, l'aluminium est stable meme en 
presence d 'electrolytes forts. 

Ceci constitue un avantage important au plan pratique des compositions selon 
la presente invention. 

Un autre avantage desdites compositions r&ide dans le fait qu'elles sont 
compatibles avec les compositions retardantes classiquement utilisees dans cette 
application et avec les agents mouillants et les agents moussants auxquels il peut etre 
souhaitable de recourir dans certains cas. 

Ainsi, le vecteur aqueux servant a dUuer les compositions selon la presente 
• invention avant leur utilisation, peut etre de l'eau sensiblement pure, telle qu'elle se 
15 pr&ente sur un reseau de distribution ou sur un site industriel ou de l'eau renfermant 
un ou plusieurs additifs de nature variee assurant par exemple, au moins l'une des 
fonctions traditionnelles suivantes : limiter ou empecher le developpement de 
micro-organismes tels les bacteries, les champignons et les levures, favoriser ou 
limiter l'apparition d'une mousse, mateiialiser la zone traitee en la colorant et, 
20 inhiber, si besoin en est encore, la corrosion des parties metalliques en contact avec 
la composition. Si besoin est, il est possible d'utiliser de l'eau de mer, les 
compositions selon l'invention etant compatibles avec ce milieu aqueux. 
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Les compositions en cause peuvent 6tre preparees de maniere simple par 
exemple par melange des divers composants (argile, fibres de cellulose, le cas 
echeant retardant et autres additifs) se presentant sous forme de particules ou amenes 
a l'&at de poudres quasiment seches (renfermant au maximum 10% d'eau). 

Dans un premier temps, le melange de poudres seches est gonfld naturellement 
par suite de la pr&ence des fibres de cellulose qui sont relativement 16geres et 
conferent a l'ensemble une masse volumique apparente de l'ordre de 500 g/1. 

Dans un second temps, le melange ainsi opere pourra etre soit compacte et, le 
cas echeant, ensache par exemple, soit etre granule - de maniere connue en soi.'en 
presence d'eau. 

Les compositions en cause peuvent &re egalement preparees par voie humide 
a partir d'une pulpe papetiere renfermant de l'ordre de 3 a 10% en poids de fibres. 
Dans le cadre de ce proc£de\ on ajoute a la pulpe, l'argile et, le cas echeant, l'agent 
retardant dans les proportions souhaitees. On filtre alors l'ensemble et on porte le 
gateau ainsi obtenu au degre" de siccit6 souhaitd. 
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Comrae indiqud en tete du present memoire, l'inventibn a egalement pour 
objet 1'application des compositions qui viennent d'Stre decrites a la prevention et/ou 
a la lutte contre le feu. 

L'application desdites compositions a la prevention et/ou la lutte contre les 
5 feux sees est plus particulierement envisagee. Les sites autour desquels et/ou sur 
lesquels il s'avere particulierement appropri£ de projeter les compositions pretes a 
Temploi, au sens precise" ci-avant, peuvent etre des zones de vegetation (forets, 
taillis, broussailles, gamgues, ...), des zones d'habitation, des equipements 
industriels tels des entrepdts, ou des zones mixtes, comportant des vegetaux et/ou 
io des materiaux cellulosiques ou d'origine cellulosique, susceptibles de generer des 
feux sees. Bien entendu, la projection des compositions pretes a l'emploi autour 
et/ou sur les sites en question sera realisee ausst bien depuis le sol que par voie 
aerienne. 

15 Lesexemples ci-apres illustrent la presente invention. 

EXEMPLES 

Mode general de prepar ation des compositions selon 1' invention 

20 . 

Dans un deTiteur Cellier, on introduit de l'eau et une argile. L'ensemble est 
melange" a vitesse 2. Une fois le melange epaissd, on ajoute les quantity 
respectivement voulues de fibres et d'agent retardant. 

25 La nature precise des divers ingredients, Ieur proportion et la teneur en extrait 

sec (E.S.) de la composition sont indiqu& dans les tableaux CO & (TV) ci-apres. 

Pour certaines de ces compositions, on a precede a Telimiiiation de l'eau 
suivie du sechage a retuve (4G°C) de la matiere residuaire afin de determiner le 
30 comportement de celle-ci une fois rediluee dans l'eau. On a obtenu sensiblement les 
memes resultats. 

Conditions de t ests des diverges compositions diluees dans l'eau 

35 - Determinat ion du rendenient de depfit initial ; 

Une plaquette rectangulaire en bois de peuplier (10 cm x 3,5 cm x 0,2 cm) est 
portge a 35°C pendant 24 hemes. Hie est pesee puis immergee en position verticale 
pendant 30 secondes dans la composition consideree. Apres immersion, la plaquette 
est repesee. 
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Le rendement de depot (RT) est d6fini par la relation suivante : 
masse de l a plaquette apres immersion x jqq 
masse de la plaquette avant immersion 

- Rendement de depot apres secfo gp. 

On precede de maniere similaire, a ceci pres que la seconde pesee est realisee 
apres sechage de la plaquette immergee dans des conditions par ailleurs precisees. 

Le rendement est alors d£fini par une relation similaire a la preceVlente, dans 
laquelle la masse en numerateur est celle de la plaquette immergee puis sechee. 

- Tests au feu 

Le test au feu est realise' sur un lot de plaquettes traitees comme indique" ci- 
avant. On utilise pour ce faire d'une part, un dispositif generateur d'une flamme 
pilote (du type CAMPING GAZ* / SOUDO-GAZ*) sensiblement plane et 
horizontale et d'autre part, un epiradiateur (puissance 500 watts, Modele RC2 
commercialism par la societe PROLABO) muni d'un support de grille circulaire de 
11 cm dediametre. 

Une grille circulaire, en acier et de maille carree (1 x 1 cm) est positionnee a 1 
cm de distance du foyer de l'epiradiateur. L'ensemble (grille et support de grille) est 
incline de 30 degres par rapport a Thorizontale. On porte l'ensemble a une 
temperature de l'ordre de 600 a 700°C, pendant 30 minutes environ. 

On positionne le dispositif generateur de flamme pilote (briileur) de telle sorte 
que l'extremig du brflleur soit situee a 3 cm de la partie haute de la plaquette qui 
sera ulterieurement positionnee sur la grille de 1 'epiradiateur. 

On allume alors le bruleur (temperature atteinte env. 1650°C). Puis, 
simultandment, on positionne la plaquette sur la grille et on declenche le 
chronometre. Le bruleur 6tant toujours en fonctionnement, on note le temps 
necessaire a l'apparition des premieres flammes sur la plaquette de bois. 

Ce temps qui est de 15 a 16 secondes pour une plaquette de bois non traitee, 
appete temps d'inflammabilitd est d&igne par TI dans ce qui suit. 

On determine alors, le cas echeant, la masse de residus apres disparition des 
flammes. 

- Stability des suspensions : 

On prepare des suspensions d'un volume total de 1 litre dont la teneur en 
extrait sec, la nature des ingredients et leurs proportions sont indiquees par ailleurs. 
Des eprouvettes fermees sont raises au repos a temperature ambiante. 
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On de'termine au bout d'un temps t de repos le volume de Iiquide sumageant 
dans chacune des eprouvettes. . 

Ce volume est exprime" en % du volume total ainsi que la hauteur de s6diment. 

5 Exenroles 1 a 7 - Essais femoins fa) ft (f) 

On prepare 7 compositions comme indique" ci-avant a partir de fibres de 
cellulose "pure" commercialisms par la societt CELLULOSE-FULSTOFF-FABRIK 
sous la denomination "TECHNOCEL 200C" et d'argile sepiolite (commercialisee 
par la societe OMYA S.A. sous la denomination PANGEL HV) et le cas echeant, de 
10 divers agents retardants. 

Les teneurs respectives en extrait sec, la composition de chaque extrait sec et 
Ies resultats obtenus figurent dans le tableau (I) ci-apres. Les conventions suivantes y 
sont utilisees : 

E.S. : Extrait sec 

15 DAP : Phosphate di-ammonique 

K2HPO4 : Phosphate di-potassique 
S04(NH4)2 : Sulfate d'ammonium . 
STJCA : Sulfamate de calcium 

SUNH : Sulfamate d'ammonium 

20 PPA : Polyphosphate d'ammonium 

L'essai temoin (a) d onne les resultats des tests au feu de la plaquette de bois 
non traitee . 

L'essai temoin (b) donne les resultats obtenus sur une plaquette traitee a l'eau 

25 seule . 

L'essai temoin (c) a 6t£ realise" sur une plaquette traitee avec une composition 
n'entrant pas dans le cadre de la presente invention comprenant du phosphate di- 
ammonique et de la gomme adragante. 

L'essai temoin (d) a &e realist sur une plaquette traitee avec une composition 
30 n'entrant pas dans le cadre de la presente invention comprenant du polyphosphate 
d'ammonium et de I'attapulgite ; composition commercialisee par la societe* 
BIOGEMA sous la denomination Fire Troll* 931. 

L'essai temoin (e) a &e realist sur une plaquette traitee avec une composition 
n'entrant pas dans le cadre de la presente invention ne comprenant que des fibres de 
35 cellulose dans son extrait sec. 

L'essai temoin (f) a &£ realist sur une plaquette traitee avec une composition 
n'entrant pas dans le cadre de la presente invention ne comprenant que de la sepiolite 
dans son extrait sec. 
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Exemples 8 & 17 

On prepare 10 compositions comme indique" ci-avant, a ceci pres que l'agent 
5 retardant qui est du phosphate di-ammonique, est introduit directement dans l'eau, a 
raison de 1 % en poids de la solution totale, avant les tests au feu, et que les fibres 
de cellulose et l'argile utilisees peuvent etre de natures diverses. 

Les fibres "courtes" sont des fibres "TECHNOCEL 200C" commercialisees 
par la Societt CELLULOSE-FULSTOFF-FABRIK. 
10 Les fibres "tongues" sont des fibres "TECHNOCEL 400C" commercialisees 

par la Soci&e" CELLULOSE-FULSTOFF-FABRIK. 

L'argile peut etre de la sepiolite (PANGEL HV commercialisee par la societe 
OMYA S.A.) ou de l'attapulgite (ATTAGEL 30 commercialisee par la soci6t6 
ENGELHARDT). 
15 . 

Les conditions particulieres, ainsi que les resultats obtenus figurent dans le 
tableau (HI) ci-apres. 

La viscosity est mesuree avant addition de l'agent retardant. Le rendement de 
depot est l'objet de deux determinations : l'une avant sechage (rendement de depot 
20 initial) et l'autre apres 1 h 30 de sechage a 40°C. 
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Exemple 18 - Essais temoins (A) a CO) 

5 Dans ces exemples, on d&ermine la stability au bout de 24 heures de diverses 

suspensions, exemptes d'agent retardant ; la composition de ces suspensions 
renfermant soit de la sepiolite, soit des fibres de cellulose (Type ; TECHNOCEL 
200C) soit un melange des deux, ainsi que les resultats obtenus figurent au tableau 
IV ci-apres. 

10 

TABLEAU IV 



Ref 


Teneur en E.S. 


Composition de l'E.S. 
(% poids) 


Volume (%) 




(% poids) 


Sepiolite 


Cellulose 


Surnageant 


Sediment 


A 


1,5 


100 


0 


12 


88 


B 


1,5 


0 


100 


36 


64 


C 


3,0 


100 


0 


5 


95 


D 


3,0 


0 


100 


30 


70 


18 


3,0 


50 


50 


0 


100 



La stability de la suspension (exemple 18) est clairement mise en evidence. 

15 

Exemole 19 - Essais temoins CEi et (F\ 

Dans ces exemples, on examine revolution de la viscosite" des diverses 
suspensions, exemptes d'agent retardant, renfermant soit de l'attapulgite seule en 
20 concentration variable (essai temoin E), soit de la sepiolite seule en concentration 
variable (essai temoin F), soit un melange de fibres de cellulose (2% en poids, 
TECHNOCEL 200 Q et de sepiolite en concentration variable (exemple 19). 

Les profils de viscosit6 obtenus dans les trois exemples sont reportes sur la 
figure unique annexee. 

25 Sur cette figure sont portees en abscisses les concentrations en argile exprimees 

en % poids, une graduation representant 0,5 % poids. 

En ordonnees sont portees les valeurs de viscositd exprimees en centipoises, 
une graduation representant 500 centipoises. 
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Les concentrations en argile explorees sont comprises entre 1 et 4 % en poids ; 
les viscosity mesurees s'echelonnent entre quelques dizaines de centipoises et 
environ 5500 centipoises. 

La courbe 1 donne le profil obtenu pour I'attapulgite prise isolement (essai 
5 temoinE). 

La courbe 2 donne le profil obtenu pour la sepiolite prise isolement (essai 
tlmoinF) 

La courbe 3 donne le profil obtenu pour le melange de sepiolite et de fibres de 
cellulose (exemple 19). 
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REVENDTCATTONS 

1) Une composition concentree, utile apres dilution et dissolution ou dispersion 
5 dans un milieu essentiellement aqueux a la prevention et/ou a la lutte centre le 

feu, comprenant une argile, le cas echeant, un agent retardant, un ou plusieurs 
inhibiteur(s) de corrosion, un agent anticryptogamique et/ou un colorant, 
caracterisee en ce que : 

a) elle renferme des fibres d'origine vegetate comportant une majority de 
10 fibres de cellulose naturelle et 

b) la quantite desdites fibres par rapport a l'ensemble (fibres + argile) est 
comprise entre 10 et 90% (en poids). 

* 

2) Composition selon la revendication 1, caracterisee en ce que la quantite des 
15 fibres par rapport a l'ensemble (fibres +argile) est comprise entre 20 et 80% 

(en poids). 

3) Composition selon la revendication 1 ou 2, caracterisee en ce que les fibres de 
cellulose sont choisies parmi celles provenant d'especes feuillues, ddlignifiees 

20 et faiblement raffinees. 

4) Composition selon l'une quelconque des revendications prece*dentes, 
caracterisee en ce que les fibres de cellulose sont choisies parmi celles dont 
moins de 5% ont une longueur superieure ou egale a 3 mm. 

25 

5) Composition selon l'une quelconque des revendications prec&lentes, 
caracterisee en ce que les fibres de cellulose sont choisies parmi celles dont la 
longueur moyenne est comprise entre 200 et 1 500 microns et qui presentent, 
de preference un rapport L/D superieur ou £gal a 10. 

30 

6) Composition selon l'une quelconque des revendications prec&lentes, 
caracterisee en ce que l'argile est choisie dans le groupe constitue* par la 
bentonite, l'attapulgite, la sepiolite et leurs melanges. 

35 7) Composition selon l'une quelconque des revendications precetlentes, 
caracterisee en ce que l'argile utilisee est de la sepiolite. 

8) Composition selon l'une quelconque des revendications preeddentes, 
caracterisee en ce qu'elle renferme un agent retardant, la quantite de l'agent 
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letardant par rapport k celle des fibres gtant superieure ou egale a 30% (en 
poids). 

9) Une composition aqueuse , prete a l'emploi dans la prevention et/ou la lutte 
5 contre le feu, caractensee en ce qu'elle renferme : 

- de 1 a 20% et, de preference, de 2 a 10% en poids (compte* en extrait sec, 
mesure" apres sechage a 40°C environ) d'une composition selon Tune 
quelconque des revendications prec&ientes et 

- de 80 a 99% et, de preference, de 90 a 98% en poids d'eau. 

10 

10) Une composition selon la revendicatidn 9, caractensee en ce qu'elle presente 
une viscosity mesuree au viscpsimetre Brookfield RTVD ( corps mobile n°3, 
Vitesse de rotation : 10 tours/minute ) comprise entre 500 et 3 000 mPa.s 
(centipoises) et, de presence, entre 1 500 et 2 500 mPa.s (centipoises). 

i* 

11) Une composition selon la revendication 9 ou 10, caractensee en ce que sa 
teneur en extrait sec est comprise entre 2 et 6% en poids. 

12) Une composition selon Tune quelconque des revendications 9 a 11, 
caractensee en ce que sa teneur en agent retardant est comprise entre 0,5 et 5 % 
en poids. 

Une composition selon la revendication 12, caracterisee en ce que sa teneur en 
agent retardant est comprise entre 0,5 et 2 % ( en poids). 

ProceVte de prevention et/ou de lutte contre le feu comprenant la projection 
autour et/ou sur un site, d'une composition aqueuse selon 1'une quelconque des 
revendications 9 a 13. 

30 15) Procede selon la revendication 14, caracterise en ce que le site comporte des 
veg&aux et/ou des matenaux susceptibles de generer des feux sees. 

ProceVii selon la revendication 14 ou 15, caract6ris6 en ce que la projection est 
realisee depuis le sol. 

Proofdd selon la revendication 14 ou 15, caractense* en ce que la projection est 
realisee par voie aenenne. 



13) 

25 

14) 



16) 

35 

17) 
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